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Security paper useful e.g. for official documents, cheques, paper money, contains on its surface and/or in its mass a chemical cpd. 
which sensitises the paper w.r.t. ink obliterating pencils. The chemical cpd. does not appreciably modify the colouring, and is 
compatible with the known reagents of sensitisation to acids, bases, oxidising agents, reducing agents or organic solvents. 

The paper has good whiteness. If an attempt is made to eliminate writing on the paper using an oblitering pencil, a coloured 
and/or fluorescent trace reveals the falsification. 

The sensitising chemical compsn. may be an indicator of acid-basicity partic. sensitive to variations in pli which bring about a 
change in colour. This indicator is colourless or very faintly coloured in the conditions of pLL usually 4.5-8, at which the paper is 
realised. 
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La prgsente invention concerne un papier de securit§ 
utilisable en particulier pour la realisation de pieces de 
paiement manuscrites , et de documents officiels tels que cheques, 
papier monnaie, bons de caisse, cheques de voyage, livrets de 
caisse d'gpargne, livrets de compte, livres d' ecritures consta- 
bles, tltres, papiers timbrSs, actes notaries, etc ... pour 
lesquels il est indispensable de se premunir contre toute 
tentative de falsification des ecritures ou cachets portSs sur 
les papiers, a l'aide d'un quelconque reactif chimique ou 
procedg moderne, tel que crayon effaceur d'encre, permettant 
d' glimlner proprement les encres colorges actuellement employees 
pour l'gcriture manuscrite ou 1' impression par tampons encreurs. 

Les papiers de sScurit§ actuels sont obtenus a partlr de 
supports cellulosiques et comportent genfiralement un f iligrane 
ou d'autres particularity , permettant d'en reconnaltre l'origine 
et d'empecher ainsi 1* utilisation de papier ordinaire non 
particularise pour la realisation des pieces auxquelles ils 
sont destines. 

Les papiers de securitg connus peuvent, outre le f iligrane, 
contenir certains reactifs apportant une sensibilisation aux 
agents chimiques qui peuvent Stre utilises pour falsifier les 
ecritures en en decolorant chimiquement les encres. On a, par 
exemple, deja propose des papiers contenant des reactifs 
chimiques aux acides, aux alcalis et aux reactifs decolorants 
chlor6s, tels que l'eau de chlore et l*eau de javel. Ces r6actifs 
sensibilisateurs sont incorpor6s au papier, soit au moment de 
sa realisation, par introduction dans la pulpe merae avant le 
collage, soit posterieurement a la formation de feuille, par 
trempage de celle-ci dans un bain contenant les substances 
sensibilisatrices en solution ou en dispersion. 

On a egalement d6ja propose des papiers de s6curit6 
realises en des materiaux colores particulierement sensibles 
aux agents chimiques aqueux courants et dont.la teinte est 
modifiee lorsqu'on fait varier le pH. 

D'autres papiers de securite, qui ont d6ja et€ proposes, 
en particulier pour la fabrication de cheques, sont munis d'un 
motif colore directement imprime sur le. papier a l'aide d' encres 
fugitives, qui deiavent ou se decolorent par simple contact d'un 
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produit aqueux. La seule s§curit§ est alors apportSe par l'encre 
du fond de cheque et le mat§riau support ne prSsente aucune 
particular it6 vis-a-vis d'un support d' impression classique* 

Les papiers de s§curit£ connus cit§s pr§cgdemment n'ap- 
portent qu'une protection relative vis-a-vis de la multiplicity 
des techniques de contrefagon que des faussaires peuvent appli- 
quer a l'al§tration des Scritures manuscrites ou des marques 
de tampons encreurs. En effet, de tels papiers peuvent apporter 
une protection relativement efficace vis-a-vis des r§actif s 
utilis§s pour Sliminer des encres de compositions et d' applica- 
tions diver ses et qui sont gSnSralement des acides, bases, 
solvants et produits organiques, agents decolorants, solutions 
r§ductrices ou oxydantes, mais, ces papiers ne prSsentent 
aucune efficacit§ vis-a-vis des crayons effaceurs d'encre a 
pointe feutre ou nylon qui ont §t§ ricerament introduits et dont 
la vente se g§n§ralise sur le marchS des articles de bureau. 
En effet, de tels crayons effaceurs d'encre permettent un 
effagage extr§mement pr§cis des §critures a l'encre et ne 
laissent aucune trace des textes Slimin§s, m§me sur les papiers 
de s£curit§ des types pr6c§demment cites. 

La prSsente invention a pour but de rem§dier a ces 
inconv§nients en proposant un papier de security pr6sentant une 
gamme totale de sensibilit§s vis-a-vis de l f ensemble des agents 
de correction des ecritures qu'il est possible de se procurer 
facilement, en particulier les crayons effaceurs d'encre et ce r 
tout en conservant au papier une bonne blancheur. De plus, la 
sensibility de ce papier vis-a-vis des- divers r€actifs n'est 
pas affectie par son degr§ de collage, indispensable pour 
permettre une bonne ecriture aux encres liguides. 

A cet effet, la prSsente invention concerne un papier 
de security, utilisable en particulier pour la realisation 
de pieces de paiement manuscrites et de documents officiels, 
permettant de se pr§munir contre toute tentative d' alteration 
des §critures, caract§ris§ en ce qu'il comporte sur sa surface 
et/ou dans sa masse une composition chimique destin§e a sensi- 
biliser le papier vis-a-vis des crayons effaceurs d'encre, n'en 
raodif iant pas notablement la coloration et compatible avec les 
rSactifs connus de sensibilisation aux acides, bases, oxydants, 
r§ducteurs ou solvants organiques. 



3- 



2365656 



Ce papier peut avoir une composition fibreuse quelconque, 
purement cellulosique ou en partie synthetique a laquelle on 
peut ajouter les adjuvants classiques de papeterie a savoir, 
charges min6rales, agents de resistance divers , liants, rSsines, 
colorants de nuangage, produits de collage neutre, acide ou 
basigue, sulfate d'alumine pour collage acide ou r§glage du 
pH, etc 

Au melange precedent on peut aussi ajouter des r§actif s 
sensibilisateurs analogues a ceux d§jl utilises actuellement 
dans les papiers de securite ; par exemple, des produits assurant 
une modification de l f aspect du papier par contact de celui-ci 
avec des acides, des bases, des r§actifs oxydants ou r€ducteurs. 
Ces produits sont introduits soit en solution aqueuse, auquel 
cas il faut s' assurer de leur retention sur les fibres par 
liaison directe ou par 1 • intermediate d' agents de fixation, 
soit a I'etat pr§cipit§ micro-disperse ou pigmentaire* 

Ces papiers peuvent §galement contenir dans leur masse, 
a I'etat pigmentaire disperse, des colorants insolubles dans 
l'eau mais organo-solubles, de fa^on a preserver les ecritures 
ou mentions port§es sur ces papiers vis-a-vis de tentatives de 
falsifications a I'aide de solvants organiques. De plus, ces 
papiers peuvent §tre filigran§s ou contenir divers artifices 
destines a en assurer la reconnaissance. 

Selon une caracteristique de 1* invention, on apporte au 
papier un complement de react if s particuliSrement sensibles 
vis-a-vis des crayons effaceurs d'encre superf iciels , dont. les 
principes actif s decolorants ne prenfctrent pas a coeur du 
papier. Ces compositions chimiques sensibilisatrices peuvent 
Stre incorporees dans la masse du papier avant sa formation et/ 
ou par couchage ou impregnation de la feuille a I'aide d'un 
bain contenant le ou les reactifs. 

Ainsi, l f invention permet de fabriquer un papier blanc 
particulidrement sensible aux crayons effaceurs, lesquels 
developpent instantanement des colorations nettement decelables 
a l f oeil nu sur ce papier. La presence de ces compositions 
n'entralnent aucnine modification d f aspect ni de reactivite 
des papiers deja sensibilises par les techniques connues. 
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Selon une autre caracteristique de 1* invention, la 
composition chimique sensibilisante est un indicateur d'acido- 
basicity, particulierement sensible aux variations de pH, 
lesqoelles entralnentun changement net de coloration* Cet 
indicateur est incolore ou f aiblement colore dans les conditions 
de pH de realisation du papier, celui-ci etant habituellement 
situ§ entre 4,5 et;8. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, 1' indi- 
cate^ colore est choisi dans le groupe des phtal§ines ou des 
sulfone-phtaleines. Ces composes sont des produits de condensa- 
tion de l'anbydride phtalique, ou de 1' anhydride de l'acide benzolqae artto- 
sulfbniqae, ou de teurs derives substitu§s avec des 0s&ols mono ou polynucie- 
aires. La selection des compositions sensibilisantes convenables 
est faite en f onction de leur coloration dans les conditions de 
pH propres & la realisation du papier. Ainsi, pour obtenir un 
papier blanc ou pratiquement blanc dont le pH final se situe 
entre 4,5 et 8, 1' indicateur d'acido-basicitS sensibilisateur 
introduit peut etre choisi parmi les produits suivants donfc 
la liste n f est nullement limitative : 

- ph§nol-phtal§ine, 

- o-cresol phtal6ine, 

- thymolphtaieine, 

- phenol sulfone phtalSine (rouge de phenol), 

- o-cresol sulfone-phtaieine (rouge de cr§sol) , 

- m-cresol sulfone phtaieine (pourpre de ia-cr€sol) , 

- thymol sulfone phtaieine (bleu de thymol), 

- dichloroph§nol sulfone phtaieine (rouge de chloroph&aol) 

- dibromophenol sulfone phtaieine (route de bromophenol) , 

- dibramothymol sulfone phtaieine (bleu de bromothymol) , 

- dibromo-o-cresol sulfone phtaieine (pourpre de bromo- 
cr§sol) . 

Ces indicateurs sont, soit incolores, soit legfcrement 
jaunes, dans les conditions de realisation du papier et ne font 
pas perdre sensiblement a celui-ci ses gualites de blancheur 
a leur dose d 1 application. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, V indi- 
cateur colore est un compose organique faisant apparaitre une 
fluorescence visible jaune, orang6e ou verte par elevation # 
sensible du pH. 
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Parmi de tela r§actifs, on peut citer les composes 
suivants : 

- acides naphtylamine sulfoniques 1-6 et 1-7 (acides 

de CISves) . 

- acide coumarique. 

- dinitrile 3-6 dioxyphtalique . 

- orcinaurine. 

- thioflavine. 

- d€riv€s de naphtazol. 

Le papier qui fait l'objet de V invention prSsente une 
bonne blancheur. Si l'on tente d'Sliminer les Scritures a 
I'encre sur ce papier a I'aide d'un crayon effaceur, en.suivant 
prgcis§roent ces §critures f on fait apparaltre a leur place une 
trace colorSe et/ou fluorescente trahissant la falsification. 

Le papier qui fait l'objet de l 1 invention sera d§taill6 
dans les exemples suivants : 
EXEMPLE 1 : 

Dn support papier contenant en masse des rSactif s aux 
acides et un colorant organosoluble disperse est trempS dans 
un bain contenant un amidon oxydS, un sel de manganSse et 
0,2 % de phSnol phtalSine de fa^on a dSposer 0,04 g environ 

de r§actif par m2. 

On obtient ainsi un papier parfaitement blanc sur lequel 
le contact d f une pointe de crayon effaceur d'encre provoque 
instantan§ment une coloration rouge qu'il est impossible 
d'Sliminer par un acide, une base ou un solvant sans r€yeler 
d'autres taches. 
EXEMPLE 2 : 

Sur le support non surface de I'exemple 1, on depose par 
impregnation 0,01 g par m2 de bleu de bromothymol. 

On obtient ainsi un papier blanc crSme donriant une r§actior 
bleue tr$s nette par contact d'un crayon effaceur. 

Le papier qui fait l'objet de la presente invention peut 
§tre imprime par I'une quelconque des methodes d» impression et 
est utilisable comme support d'ecriture manuscrite lorsqu'on 
desire une permanence des mentions portees et une d6couverte 
immediate d'§ventuelles tentatives de falsification de ces 
§critures. II est particulifcrement int§ressant de l'appliquer 
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a la realisation de pieces de paiement manuscrites, tellea que 
cheques, bons de caisse, llvrets de compte d'epargne, d'actes 
officiels, de livres comptables , etc ... 

Bien entendu, 1' invention n'est pas limitee aux exemples 
de realisation ci-dessus decrits a partir desquels on pourra 
prevoir d'autres modes et d'autres formes de. realisation sans 
pour cela sortir du cadre de 1' invention. 
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1. Papier de securite utilisable en particulier pour 

la realisation de piSces de paiement manuscrites et de documents 
officiels, permettant de se premunir contre toute tentative 
d* alteration des ecritures, caracterise en ce qu'il comporte 
sur sa surface et/ou dans sa masse une composition chimique 
destinee a sensibiliser le papier vis-a-vis des crayons ef fa- 
ceurs d'encre, n'en modifiant pas notablement la coloration" 
et compatible avec les reactif s connus de sensibilisations' aux 
acides, bases, oxydants, reducteurs ou solvants organiques. 

2. Papier de securite selon la revendication 1, carac- 
terisfi en ce que la composition chimique sensibillsante est 
un indicateur colore d'acido-basicite incolore ou tres faible- 
ment colors dans les conditions de pH de realisation du papier, 
celui-ci Stant situe entre 4,5 et 8. 

3. Papier de s§curite selon l'une quelconque des reven- 
dications 1 et 2, caracterise en ce que 1* indicateur colore est 
choisi dans le groupe des phtaleines ou des sulfone-phtaleines. 

4. Papier de sScurite selon la revendication 3, carac- 
terisfi en ce que 1" indicateur colore est choisi parmi les : 

- o-cresol phtaleine, 

- thymolphtaleine, 

- phenol sul£one-phtal§ine, 

- o-cr§sol sulfone-phtaleine, 

- m-cr§sol sulfone phtaleine, 

- thymol sulfone phtaleine, 

- dichlorophenol sulfone phtaleine, 

- dibromophenol sulfone phtaleine, 

- dibromo-o-cresol sulfone phtaleine. 

5. Papier de sicurite selon l'une quelconque des reven- 
dications 1 et 2, caracteris§ en ce que 1' indicateur colore 
est un compose organique faisant apparaitre une fluorescence 
visible jaune, orang§e ou verte par elevation sensible du pH. 

6. Papier de sicurit§ selon la revendication 5, carac- 
terlse en ce que 1' indicateur colore est choisi parmi : 
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les acides naphtylamine sulfoniques 1-6 et 1-7 , 

1 ■ acide coumar ique r 

le dinitrile 3-6 dioxyphtalique, 

l'orcinaurine, 

les d§r±v€s, 

les d€riv§s de naphtazol. 



